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La presente invention est relative S des perf ectionne- 
ments apport§s aux gants de protection, notarament pour elec- 
triciens, et aux procedes de fabrication de ces gants. 

Les gants de protection pour eiectriciens, proposes 
jusqu'S present, sont en eiastom^re tel que caoutchouc et sont 
real is 6s par trempage d'une forme dans une dissolution de 
caoutchouc ou une emulsion de latex qui ccmprend des additif s 
qui confexent au produit final des propriSt§s di61ectriques. 
Toutefois, de tels gants en caoutchouc ou en latex, s'ils assu- 
rent une protection eff icace 3 leurs utilisateurs lorsque ceux- 
ci travaillent sous tension, peuvent nianmoins Stre alt§r€s au 
contact des graisses et des solvants. 

D 1 autre part, les gants isolants en caoutchouc sont peu 
confortables 21 porter car ils n'assurent pas toujours une bonne 
isolation thermique : Us glissent mal et sont, de ce fait r difficiles a 
mettre et 3 enlever ; de plus, ils provoquent une importante 
transpiration des mains. Pour pallier ces inconvenient s, il a 
6te propos§ conform&nent 5 1* Art antSrieur, de pourvoir les 
gants isolants pour eiectriciens, d'une doublure interieure en 
matiSre textile, qui assure 1' isolation thermique de l'utilisa- 
teur et facilite le gantage et le d§gantage. Cette solution 
presente cependant 1' inconvenient Important de diminuer de 
facon notable la constante difilectrique du matiriau eiastomere 
dieiectrique qui constitue le gant i sol ant en raison de la pre- 
sence de petits poils conducteurs d'eiectricite sur la matifcre 
textile, en sorte que les .propri6tes d' isolation de tels gants 
sont difficiles & obtenir de facon constante et reproductible. 

De ce fait, les eiectriciens sont fr6quemment amends I 
se proteger les mains par le port de plusieurs gants superposes, 
k savoir : un gant en textile au contact de la peau, qui assure 
1' isolation thermique desir6e, un gant en eiastomSre dieiectri- 
que porte sur le gant en textile, qui assure 1' isolation eiec- 
trique recherch6e, et un gant de cuir porte sur ce dernier et 
qui le protege des chocs et alterations par des agents mecani- 
ques ; toutefois, le port d'une telle superposition de gants 
est malcommode et altSre en outre considCrablement le pouvoir 
tactile de 1 'utilisateur, en raison de l'epaisseur et de la 
raideur de la triple corabinaison de gants protecteurs et 
isolants. 

La pr6sente invention s'est en consequence donn6 pour 
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but de pourvoir 3 un gant de protection pour filectriciens qui 
r§pond xnieux aux n€cessit§s de la pratique que les gants iso- 
lants pr§c§demment proposes conform&nent 3 l'Art ant§rieur, 
notamment en ce qu'il pr€sente des propri€t£s dieiectriques 
5 §levees, tout en assurant a 1 • utilisateur le confort et 1' isola- 
tion thermique indispensables, en ce qu'il pr€sente une bonne 
resistance aux agents d' agression chimiques, tels que matifcres 
grasses, solvants, ozone, etc.*. et au rayonnement ultra-violet 
et en ce qu'il pr£sente des propri€t£s anti-d§rapantes. 

10 La pr£sente invention a pour objet un gant de protec- 

tion pour 61ectriciens, dou§ de propri§tes di§lectriques §lev§es, 
apte £ assurer une protection sous des tensions de test d'au 
moins 5000 volts et pr&sentant une grande resistance aux agents 
d* agression chimique et au rayonnement ultra-violet, lequel 

15 gant est caract£ris£ en ce qu'il comprend, en combinaison : - au 
moins une couche extSrieure en §lastoan§re synthStique, qui pr§- 
sente une grande resistance aux agents d 'agression chimiques et 
au rayonnement ultra-violet ; - au moins une couche roSdiane 
en §lastoni&re naturelou synthgtique pr£sentant des propri£t§s 

20 diSlectriques €lev§es, apte 3 assurer une isolation glectrique 
a des tensions de test d'au moins 5000 volts ; - et une couche 
interne de fibres textiles naturelles ou synthStiques appli- 
qu£es par flocage sur la face de la - ou d'une - couche mgdiane 
tournSe vers l'intSrieur du gant, laquelle couche interne 

25 prfisente d'excellentes propriety de confort et d' isolation 
thermique. 

Selon un mode de realisation pr€f£r€ du gant isolant 
pour £lectriciens conforme & la pr€sente invention, la couche 
extgrieure, ou la couche la plus ext€rleure, en €lastom&re 

30 synthStique du gant, est pourvue, sur la face du gant qui cor- 
respond I la face ant§rleure de la main, de surfaces antid€ra- 
pantes venues de fabrication et constitutes, par exemple, par 
une pluralit§ de nervures juxtaposes ou par une plurality de 
projections salllantes eh forme de t€tons, qui recouvrent des 

35 parties appropri€es de la face ant€rieure du gant ou la totality 
de ladite face. 

Conform&nent & 1" invention, la couche ext€rieure en 
Slastcsndre synth£tique est realis€e en un SlastomSre synthfiti- 
que qui peut fitre, par exempie, mais non limitativement, le 

40 polychloroprSne, le polyur€thane, le caoutchouc nitrile, etc.. 
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D'une manigre connue, on donne 3 la couche ou aux 
couches exterieures en Slastomere synthetique pr 6 sentant des 
propria t€s 6 levies de r'sistance aux agents chimiques et au 
rayonnement ultra-violet , une couieur dlfferente de celle de 
5 la ou des couches mSdianes pr£sentant des propri§tes di€lectriques 
§ levees, pour pennettre la visualisation de l'usure du gant 
conf orme 3 1' invention . 

La pre sent e invention a §galement pour objet un precede* 
de fabrication du gant isolant pour §lectriciens tel que d£fini 

10 plus haut, lequel proc€d£ consiste : - & r£aliser tout d'abord 
sur une forme out un moule pr€sentant. la configuration d'une main, 
au moins une couche exterieure d*un €lastomere synthetique pr6- 
sentant une resistance elev£e aux agents d' agression chimiques, 
a. 1 'ozone et au rayonnement ultra-violet, en partlculler, par 

15 trempage dudit moule ou forme dans une dissolution ou dans une 
emulsion d'un Slastomere synth£tique qui comprend des additlfs 
propres A lui conferer les propri§t§s de resistance precitees y 
- puis & appliquer sur la ou sur une couche exterieure, au moins 
une couche mfidiane d'un elastomer e naturel ou synthetique pr6- 

20 sentant des propri£t€s dl&lectriques 61ev6es, aptes a assurer 
1* isolation §lectrique de l'utillsateur du gant term in e, pour 
des tensions de test d'au moins 5000 volts, par trempage du 
moule ou de la forme revetu de la ou des couches exterieures 
susdltes, dans une dissolution ou dans une emulsion d'eiastomere 

25 naturel ou synthetique ccmprenant des addltifs propres a lui 

conferer lesdites propriety's dieiectriques ; - puis a appliquer 
sur ladlte ou sur une couche m€diane, una couche de fibres 
textiles nature lies ou synthetiques, par flocage. 

Selon un mode de realisation avantageux du proc6d§ 

30 objet de la pr€sente invention, le moule ou la forme de fabri- 
cation du gant comporte sur celle de ses faces qui correspond 
1 la face anterleure de la main, des zones ralnur€es ou des 
zones camportant une plurality de petlts crater es/.h§misph€riques, 
representant en creux la configuration des surfaces antldera- 

35 pantes du gant, lesdites zones pouvant couvrir ou non la total ite 
de la surface anterieure du gant. 

Conformement a 1' invention, l'61astom&re synthetique 
pr£ sentant des propri§t$s de resistance chimique et m§canique 
elev£es et 1 'elastomer e naturel ou synthetique pre sentant des 

40 propri6t£s di§lectriques eievees, contiennent, d'une maniere 
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connue en lle-mSme, des pigments de coulaurs difffirentes. 

Outre les dispositions qui precedent, i» invention 
comprend encore d'autres dispositions, qui ressortiront de la 
description qui va suivre. 

L 1 invention vise plus particuliSreiaent les gants de 
protection pour eiectriciens con formes aux dispositions qui 
precedent, ainsi que leurs proc€d€s de fabrication et les 
moyens pour la mise en oeuvre de ces proc§des et la realisation 
de ces gants, ainsi que les Squipemeats de fabrication des 
gants conf ormes & la presente invention* 

L' invention sera mieux comprise a l'aide du complement 
de description qui va suivre, qui se r$f§re au dessin annexe 
dans lequel : 

- la Figure 1 repr€sente un gant conforms & la prfisente inven- 
tion, vu'sur sa face ant£rieure, et 

- la Figure 2 est une vue en coupe suivant II-II du gant repre- 
sents & la Figure 1. 

II doit §tre bien entendu, toutefois, que ce dessin et 
les parties descriptives correspond antes , sont donnas uniquement 
a titre d 1 illustration de 1'objet de 1» invention, dont ila ne 
constituent en aucune manidre une limitation . 

Le gant represents & titre d'exemple au dessin et 
design* d'une fa?on g€n€rale par la reference 1, comprend sur sa 
face ant6rieure 2, des zones antidfirapantes 3 et 4 qui couvrent, 
par example, comma repr€sent§, respectivement la par tie de la 
paume qui sa trouve au-dessous du pouce, et les faces antSrieures 
des doigts ; l'on comprendra toutefois ais^roent que les zones 
antld£rapantes peuvent §tre circonscrites a la zone 3 ou qu'elles 
pauvent couvrir la totality de la face anterieure du gant. Ces 
zones antidSrapantes sont, dans l'exemple de realisation repre- 
sents, constitutes par des nervuxes venues de fabrication obte- 
nueB en donnant au moule de fabrication la structure en creux 
correspondante ; I 1 on comprendra cependant als§ment que ces ner- 
vuxes peuvent Stre remplacfies par toutes autres projections 
saillantes appropriees, telles que tetons hSmispheriques par 
exemple, egaleaent venues de fabrication en donnant une struc- 
ture en creux appropriSe au moule de fabrication. 

Comme le montre la Figure 2, le gant comprend une couche 
interne 5 en fibres textil s naturslles ou synthetiques, d6pos6es 
par flocage sur la face non lie« a la couche exterieure, d ( une 
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couche mediane 6 en un 61astom&re ou un melange d'glastoro&res 
pr€sentant des propri§t€s di€lectriques §lev§es, tel que le 
caoutchouc nature 1 par example. La couche exterieure 7 du gant 
est realisee en un §lastom$re,ou ra§lange d'§lastom$res, synth§- 
5 tique present ant une grande r§sistance aux agents d' agression 
chimiques tels que mat i§ res grasses, solvants, a 1 'ozone, au 
rayonnement ultra-violet, etc., un tel §lastomdre synth^tique 
pouvant avantageusement, mais non limitativement, etre un poly- 
chloroprdne, un polyurfithane, un polyacrylonitrile, du caoutchouc 

10 nitrile, etc*.., les §lastomeres ou melanges d v 61astom&res cons- 
tituant respectivement la couche .mSdiane 6 et la couche ext§- 
rieure 7 con tenant avantageusement, d'une maniSre connue, des 
pigments color£s de couleurs difffirentes pour permettre la 
visualisation de leur usure. 

15 La couche extfirieure 7 et la couche mgdiane 6 peuvent 

Stre constitutes chacune par la superposition d'une plurality 
de films respectivement du matfirlau qui const itue la couche 7 
et du matSriau qui constitue la couche 6. 

Les couches 7 et 6 sont obtenues respectivement par des 

20 trempages successifs, selon les techniques usuelles, d a un moule 
ou d'une forme de configuration et. eventuellement de schfema 
appropri€s, dans des dissolutions ou des emulsions des Slasto- 
m&res ou melanges d'elastom&res dSflnis plus haut et presentant 
respectivement de bonnes propriet§s de resistance vis-I-vis 

25 des agents d 1 agression chimiques et autres, et de bonnes pro- 
priety diSlectriques. 

Les gants conformes a la pr§sente invention ont et6 
soumis a un test conforme a la norme francaise NP C 18415 pour 
verifier leurs propri6t6s isol antes a l'€gard de tensions d'au 

30 moins 5000 volts et plus, c'est-amire aux tests applicables 
aux gants dits "suedes" du type II. 

Ce test consiste a remplir chaque gant contrc-16, de 
grenaille d' aluminium dont le diametre des grains est compris 
entre 1 et 1,4 mm, jusqu'a 5 cm du bord de la manchette du gant, 

35 puis a immerger le gant rempli de la sorte, jusqu'a la hauteur 
susdite, dans de I'eau a une temperature de 20°C environ, dont 
la conduct ibilite a 6te legdrement augments par addition d'un 
peu de chlorure de sodium. 

Deux electrodes plongeant respectivement dans la gre- 

40 naille du gant et dans l'eau du bac, relient les deux gOles de 
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la source de courant alternatlf ; un milliampSremStre est 
mont€ pour la mesure des courants de fuite* On applique un cou- 
rant alternatlf de frequence 50 Hz. La mont§e en tension se 
fait progressivement en quelques secondes jusqu'S la tension de 
5 5000 volts correspondant au type II, qui est maintenue rigou- 
reusement cons tan te pendant une minute. 

La valeur du courant de fuite mesur€ pendant I'essai a 
£t€ pour tous les gants testes, lnf£rieure 5 5 milliampSres 
et on n'a observS aucun claquage sur les gants testes, 3 la 

10 suite du test. 

Le test effectu€ a montr€ que les gants con formes & la 
pr6sente invention correspondent aux caract&ristiques requises 
pour Stre classSs dans la categorie des gants de protection 
du type II au minimum. 

15 II resulte de la description qui pr€c&de que, quels que 

solent les modes de mise en oeuvre, de realisation et d 'appli- 
cation adopt 6s, l'on obtient des gants de protection, notara- 
xaent pour 61ectriciens, et leura proc€d€s de fabrication, qui pr€- 
aentent par rapport aux gants de protection vlsant au m6me 

20 but: antfcrieurement connus, des avantages important s dont certains 
ont 6t§ mentionn£s dans ce qui pr§cMe et dont d'autres avan- 
tages ressortiront de 1 'utilisation desdits gants. 

Ainsi que cela ressort de ce qui prSc&de, l 1 invention ne 
se limite nullement 3 ceux de sea modes de mise en oeuvre, de 

25 realisation et d' application qui viennent d'etre d€crits de 

fa con plus explicite ; elle en embrasse, au contraire, toutes 
les variant es qui peuvent venir £ l 1 esprit du technicien en la 
mati&re, sans s'ecarter du cadre, ni de la port€e, de la pr€- 
sente invention* 
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REV EtO I CAT IONS 
1°. Gant de protection pour §lectriciens, doue de pro- 
prietes dielectriques elevees, apte 3 assurer une protection 
sous des tensions de test d'au moins 5000 volts et prGsentant 
5 une grande resistance aux agents d 1 agression chimiques et au 
rayonnement ultra-violet, lequel gant est caractexisS en ce 
qu^l comprend, en comb inai son i - au moins une couche exterleu- 
re en 61astom&re synthetique, ou un melange d f elastomer es, qui 
pro's en te une grande resistance aux agents d' agression chimiques 

10 et au rayonnement ultra-violet ? - au moins une couche mSdiane 
en elastomer e natural ou synthetique, ou un melange d Elasto- 
mer es, presentant des proprietes dielectriques elevees, apte Z 
assurer une isolation eiectrique a des tensions de test d'au 
moins 5000 volts ; - et une couche interne de fibres textiles 

15 naturelles ou synthetiques appliquees par flocage sur la face 
de la - ou d'une - couche mecLlane tournee vers 1' inter ieur du 
gant, laquelle couche interne presente d'excellentes proprietes 
de confort et d' isolation thermlque. 

2°. Gant de protection pour eiectriciens selon la Re- 

20 vendication 1, caracterlse* en ce que la couche exterieure, ou 
la couche la plus exterieure, en eiastomexe synthetique, ou 
en melange d '61as tome res, du gant est pourvue, sur la face du gant 
qui correspond a la face anterieure da la main, de surfaces 
ant id 6rap antes venues de fabrication. 

25 3°. Proc6d$ de fabrication d*un gant de protection pour 

eiectriciens selon l'une quelconque des Revendications 1 et 2, 
caracterlse en ce qu'il consists realiser tout d • abord sur 
une forme ou un moule pre sent ant sensiblement la configuration 
d'une main, au moins une couche exterieure d'un 61astomere 

30 synthetique, ou d'un melange d'€lastomeres, prfisentant une resis- 
tance eiev€e aux agents degression chimiques, £ 1' ozone et au 
rayonnement ultra-violet, en particulier, par trempage dudit 
moule ou forme dans une dissolution ou dans une emulsion d'un 
eiastomexe synthetique, ou d'un melange d'eiastomere, qui 

35 comprend des addltifs propres d lui conferer les proprietes de 
resistance precitees ; - puis d appliquer sur la ou sur une 
couche exterieure, au moins une couche mediane d'un eiastomere 
naturel ou synthetique, ou d f un melange d'eiastomdres, presentant 
des proprietes dielectriques elevees, aptes a assurer 1' isolation 

40 eiectrlque de 1 'utilisateur du gant termine, pour des tensions 
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de test d f au rooins 5000 volts, par trempage du moule u de la 
forme revGtu de la ou dee couches extSrieures susdites, dans 
une dissolution ou dans une emulsion d'£lastom£re naturel ou 
synth£tique, ou d'un mSlange d'§lastom&res, qui comprend les 
additifs propres 5 lui confSrer lesdites propri0t£s diSlectri- 
ques ; - puis a appliquer sur ladite ou sur une coucha mediane, 
une couche de fibres textiles naturelles ou synth§tiques, par 
f locage. 

4°. Procede selon la Revendlcation Z, caract£ris£ en ce 
que le moule ou la forme de fabrication du gant comporte sur 
celle de ses faces qui correspond 5 la face ant§rieure de la 
main, des zones repr€sentant en creux la configuration des 
surfaces antiderapantes du gant f lesdites zones pouvant couvrir 
ou non la totality de la surface antgrieure du gant. 

5°, Proc€d§ selon l'une quelconque des Revendications 
3 et 4, caract6ris§ en ce que l'€lastomdre synth£tique, ou 
le melange d'eiastan&res, prSsentant des propri£t§s de resistan- 
ce chimique et mScanique §lev§es et l'61astont&re nature 1 ou 
synth6tique, oa le melange d'£lastom§res, present ant des pro- 
priety dieiectriques eievees, contiennent, d'une manifcre connue 
en elle-meme, des pigments de couleurs diff ^rentes. 
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